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Lai presente invention se rapporte £ des colorants 
m^thiniques, a leur preparation at £ leurs utilisations. 

Les colorants selon 1* invention repondent a la formule 
generale I 




ib . • 

dans laquelle 

les symboles A repr§sentent des groupes aryle ou Jieteroaryle 
identiques ou dif ferents, 
A . represerite un anion, 

15 R repr§sent.e\l f hydrogene r un groupe methyle on §thyle, et 

-X repr£sente un pont, les groupes m£thine etan't fixes en posi- 
tion "alpha ou gannrta . 

Les gxoxtipas A spnt par exemple des groupes .phenyle 
Sventuelleittent substitute par du fluqr, du chlore, du brome, 

20 . des groupes cyano> nitro, hydroxy, alcoxyqarbonyle, carbamoyle 

lui-meme evehtuellement subs titue . a . 1 1 azote , alkyle, alcoxy, amino 
luir-m§me €ventuellement substitu§,: des groupes naphtyle, styryle, 
furyle, thi§nyle, pyridyle, indolyle, benzofuryle, benzothie- 
nyle, pyrazolyle, oxazolyle, thiazqlyle, triazolyle, oxdiazolyle, 

25 thiadiazolyie, benzimidazolyle, indazolyle, benzoxazolyle , 

benzothia^olyle, carbazolyle, ph§nothiazinyle ou phenoxazinyle, 
§ventuellement substitute par des groupes alkyle, alcoxy, hydroxy, 
carboxy ou amino substitue* 

Comme exemples particuliers de groupes A, on peut citer 

30 les suivants : - 

Chlorophenyle, brontophgnyle , cyandphinyle , nitrophenyle # 
m§thoxycarbonylph§nyle, ethoxycarbonylphenyle , hydroxyphinyle , 
aminocarbonylphgnyie, dimithylaminpcarbonylphinyie , diethylami- 
- nocarbohylphenyle, methylph§nyle r €thylphenyle , cyclbhexyl- 

35 phenyle, .phenylphenyle, a§thoxyph§ny le , ethoxyphenyle , 

butoxyphenyle , phenoxyph§nyle, amiiiophteyle, methylaminophenyle , 
ethylaminophenyle, : benzyIamirippMnyle, butylaminophenyle, 
phenylaminopheny le r cyanethylaminbphteyle ^ dimethyl arainophenyle, 
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dim£thylaminochloroph€nyle , dimethylaminomethylphSnyle , 
dim§thylaminom6 thoxyph§hyle , dimethylaiidnonitropheny le , 
dimS thylaminocarbomSthoxyphgny 3^ diSthylaiuinophgnyle, 
e^oxydiethylaminophenyle, dipropylaminophenyle , di-n-butyl- 
5 aminophenyle , dibenzyandnophenyle, di- ft -cyan ethyl aminophenyle, 
di- ^ -mgthoxySthylarainoph§nyle ,N-ro§ thy 1-N-e thy 1 aminophenyle , 
N-butyl-N-methylaminophgnyle , N-methyl-N-benzylaminophenyle , 
N-e^yl-N-m§thoxybenzylaminophenyle , N-cyclohexyl-N-benzyl- 
aminophenyle, N-be^a-cyan§thyl-N~benzylaminophenyle, N-beta- 
10 ethoxye^hyl-N-benzylaminophenyle , N-beta-m£thoxycarbonylethyl- 
N-benzylaminophenyle, di-benzylamino-chloroph6nyle, dibenzyl- 
aminom§thoxyphenyle , dibenzylaminomSthylphenyle , N-methyl-N- 
b§ta-cyanethylaminophenyle, N-Sthyl-N-beta-cyan€thylaminoph§nyle # 
. N-propyl-N-be^a-cyanethylaminoph6nyle, N-buty 1-N-b eta-cyan e thy 1- 
15 aminophenyle , N-m6thyl-N-b§ta-m§thoxycarbonyl§thylaminbph§nyle> 
N-mgthyl-N-be1:a-ethoxycarbonyl§thylaminoph6nyle r N-ra§thyl-N- 
beta-carbarooylSthylaminophSnyle, N-methyl-N-b§ta-dira6thylcarbamoyl« 
ethylaminophenyle , N-6thyl^N-beta^methoxycarbohyLSthylamino-- 
phenyle, N-6thyl-N-beta-6thoxycarbonyl§thylaminoph§nyle f N-gthyl- 
20 N-bSta-carbampylSthylaminophgnyle r piperidinophenyle, pyrrolidi- 
nophenyle, morpholinopheiiyle , thiantorpholinophenyle , piperazi- 
nophenyle, N-ja€thylpiperazinophenyle, N-benzylpipSrazinophgnyle, 
N-methyl-N-phenylaminophenyle, N-cyan§thyl-N-phSnylaminoph§nyle , 
diphenylaminophSnyle, N-m§thyl-N-4-§thoxyphenylam±noph6nyle / 
25 N-methyl-N-4-m6thoxyph§nylaminophgnyle, N-methyl-N-4-methylph§- ■ 
nylaminophenyle, N-methyl-N-2-me^hylphenylaminophenyle, 
N-mSthyl-N-cyanom§thylaiainophenyle r N-ethyl-N-cyanomethylamino- 
phenyle, N-benzyl-N-b§ta-cyan§thyl- ou -N-cyahomethylaminophenyle, 
N-m§thyl-N-b§ta-acetoxyethylaminophenyle , N-ethyl-N-beta- 
30 acetoxyethylaminophenyle, N-benzyl-N-betarpropoxyethylamino- 
phenyle, N-6thyl-N-beta-hydroxy§thylaminophgnyle r N-methyl-N- 
beta^hydroxyethylaminophenyle , dimethylaminohydroxyphenyle , 
di€thylaminohydroxyphenyle, dibenzylarainohydroxyphenyle , 
dimethylaminoacetylaminophenyle , diethylaminoac§tylaminophenyle , 
3 5 N-e thyl-N-betar-dimethyIamino§thylarainophenyle , . N-methyl-N-bet a- 
dimSthylaioinoethYlaininophenyle , N-benzyl-N-beta-dim§thylamino- 
ethylaminophenyle , N-b£ta-cyan6thyl-N~beta-dime thylaminoethyl- 
aminophenyle , N-b§ta-m§t^oxycarbonylSthyl-N--beta-dim§thylami- 
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noethylarainophenyle , N~beta-hydrbxyethyl-N~beta-dim§thylaminoethyl- 
/.aminophenyle* N-beta-methoxyethyl^N-bgta-dim§thylaminoethyl- 
\ aminophenyle, N-§thyl-N-beta-digthylaininoethylaminophenyle, 
N-6thyl-N-beta-dibenzylamino§thylaniinoph§nyle, N-ethyl-N-beta- 
5 piper idinoSthylamirtophenyle, N-benzyl^N-beta-moj^holinoethyl- 

afcinophenyle, chlorure de N-ethyl~N^beta-trim^thylaimonium--€thyl-' 
aminophenyle r chlorure de N-m§th^l^N-beta J trimethylanimonitam- 
. .-gthylaiuinophenyle r chlorure de N^m§thyl-N^befca-diethylbenzyl- 
ammonium- ethylaminophinyle, chlorure de N-benzyl-N-beta-dime- 
• 10 . thylbenzylaitimonium-ethylaminophinyle, chlorure de N-^thyl-N-beta- 
pyridiniumT-ethylaminophenyle, dimgthylamirionaphtyle , diethyl- 
aminona^htyle , . dibenzylaminonaphtyle , tolylm^thylaminonaphtyle , 
" ethoxypheny laminohaphtyle r ' hydLroxynaphty le , hydr oxymS thoxy - * 
carbonylnaphtyle / methbxycarbonylm^thpxynaphtyle , 



15 . 
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,CH 5 



" G 2 E 5 - ; \ CS 3 * ° H 3 



10 Les ponts X peuvent .consister en groupes aliphatiques ou 

aromatiques et contenant des h§teroatomes ; on citera par exemple 
- : des groupes alky i£ne eventuellement interrompus par des atomes 
d'oxyg&ne, des groupes -NH-ou des atomes de soufre ; des groupes 
ph§ny.I£ne, d±jph£iiylene ou naphty-l§ne Syentuellement substitues 

15 . ou des groupes cycloalkylene satur^s contenant gventuellement 

des? h€t§roatdmes. -On citera par exemple en detail , parmi les ponts 
X r les suivarits : ^ 

■ ?V " 

; -CHg-OHg-,. -GH 2 -CH 2 -CH^-, -CH 2 -CH-GH 2 -, -CHg-CH^CHg-CH^, 



20 



rGHg-B-CHg-C^-, -CHg-CH-CS-CHg-, -CHg-CHg-CH^CHg-CHg- , 



-CB^-C^-CHj-CHg-CH^C^-, -CHg-CH^O-CHg-CHg-, -CH^CH^S-CH^CH,-, 

- ©v CH 3 r 

2 5 ' -CE^-CHgrH-C^-CHg- , -CHg-C^-S-CI^-GHg- , -CEg-C^-CHg- , -CH 2 -C=C-CE 2 - 
CS 5 ." CHj H By " H 



30 



-gh 2 - ■ : . v^j • / CH 3 

~ CH 2. ' . CHj CI 

CI . 0CH 3 



35 




^^^-.» -^"©-<^- » -GH 2 -^-CH 2 -, -CH 2 -Cy-CH 2 -, 





01 " •'. CI CI . OCHj OCHj 

-CHg^^CHj -CH 2< ^ -CHg ^^Cl 



-H 2 C^ CH3 .^ c ^pH 3 - 
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-CH 2 °1 ^<s^ CI 



-H 2 C 

CI 

5 

CI 



-C^-^O-^-CHg- , -C%-©^&™ 2 -> - CH 2~P-^- CH 2-' 



CI CH 3 - ra 5 



10 



CH 2" CH- C V 

CHg- CHjO CH 2 - 




15 



Les anions A 6 sont par exemple des anions organiques ou 
mineraux et par exemple des anions, fluorure, chlorure, bromure, 
iodure, perchlorate, bisulfate, sulfate, disulfate, aminosulf ate , 

20 nitrate, dihydrogenophosphate , hydrogenophosphate , phosphate, 
bicarbonate, carbonate, methyl sulfate, ethylsulf ate, cyanate, 
thiocyanate, tetrachlorozincate, borate, tetraf luoborate , 
acetate, chloracetate, cyanacetate, hydroxyacetate , aminoacetate , 
methylaminoacetate, di- et tri-chloracetate , 2-chloropropionate , 

25 2-hydroxypropipnate, glycolate, thioglycolate , thioacetate, 

phenoxyacetate, trimethylacetate, valerate, palmitate, acrylate, 
oxalate, malonate, crotonate , succinate , citrate, methylene-bis- 
thioglycolate, gthylene-bis-iminoacetate , nitrilotriacetate, 
fumarate, maleate, benzoate, methylbenzoate , chlprobenzoate , 

30 dichlorobenzoate, hydrpxybenzoate , aminobenzoate , phtalate, 

terephtalate, indolylac§tate, chlOrobenzene-sulf onate , benzene- 
sulfonate, toluene-sulf onate, biphenyle-sulf onate et chlorotolue- 
ne- sulfonate. 

Pour preparer les composes repondant a la formule I, 
35 on peut condenser des composes repondant a la formule II 
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15 



30 



35 



avec des aldehydes repondant a la formule III 

\ A-CHO III 

ou des diriv^s de.ces aldehydes, par exemple des sels d'immoniunu 

Les composes de formule II sont eux-memes obtenus par 
exemple par reaction de composes repondant a la formule 




avec des composes repondant £ I'une-. des formules 

XfHal) 2 et X(OTos) 2 



dans lesquelles Hal representee le chlore ou le brome et Tos 
repr§sente ie radical tolylsuifonyle- 

On trouvera des details plus complets relativement a 
ces reactions dans les exemples ci-apres. 
2D Les composes repondant H la formule I conviennent en 

particulier 5 l 1 utilisation pour la Coloration du papier et (Sga- 
. . lemerit des * fibres §L* modification anionique . Sur . papier , on obtient 
des nqtances jaunes 2t rouge bleuatre poss€dant les solidites 
habituelles. Les nouveaux colorants a molecule doubl§e se distin- 
25 guent par une haute affinity pour les pates de bois blanchies, 
c'est-S-dire que lat plus grande partie du colorant nionte'sur le 
papier. Ces colorants sont done particulidrement non polluants 
et §conomiques a 1 9 utilisation 

Les composes repondant a la. formule la 



A-CH=CH-4-^ - f ^ CH W I a, 




dans laqueile 
repr§sent€ 

indolyle ou carbazolyle portant encore le cas ech^ant des 



A 1 repr§sente un .gxoupe aminophinyle disubstitui 3 I 9 azote. 
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substituants chloro, methoxy, ethoxy, methyle ou ethyle, et 
X 1 represente 



0-CEU -CH^-CIL,- 
*2 ou CH _ 



3 
9 

10 n est un nombre de 2 i 10 et A a les significations indiquees 
plus haiit, sont paarticuliereraent interessants . 

Parmi les groupes aminophenyle les plus appreciSs, on 
citera par exemple les suivants : 



15 



.20 



25 



-^)-ll(CH 3 ) 2 , ~<g>-ff(C 2 H 5 ) 2 , -©-H(C 4 H 9 ) 2 , r®-»^ , 
CI 



30 n est de pr§f6rence un nombre de H 6 et dans les radicaux 

xylyl&ne, on appr§cie tout sp€cialement les d#riv§s en para. 
Les exemples suivants illustrent I 1 invention sans toutefois 
la liraiter ; dans ces exemples , les indications de parties et de 
% s'entendent en poids sauf mention contraire* . 
35 Exemple 1 



9 



On chadf fe au reflux pendant .3 heures 15 parties de ■ p- 
dimgthylaminobenzaldihyde et 9 parties du compose de formule 



5 




dans 30 parties d'acide acgtique 3 30 %. Apr£s refroidissement, 
on essore et oh sdche> .On. bbtient une poudre de colorant rouge 
bien soluble a l'eauV qui colore les pStes de bois et la cellulose 
10 au sulfite blanchie en nuances rouges. Les eaux r§siduaires 
. sont peu calories. \ 

-.Le colorant a groiipes methylene actifs mis en oeuvre a la 
preparation a itti-meme. ete obtenu de la maniere suivante i 
on clVauffe lentemeiit.au reflux 87 ,5 parties de dichlorure de . 
15. p-xylylene jet 93 parties de gamma-picoline dans 500 parties d f €ther 
monom£thyiique de 1 1 ethylene-glycol* Apr §s 5 mn d 1 Ebullition a 
130°C, le sel quateirnaire commence a cristalliser . On.agite 
..encore pendant 15 mn, on refroidit et on dilue par 1 litre d f ac§- 
. ; tone. On essore. On obtient 150 parties d'un produit incolore 



20 -bien soluble al l f eau. Terieur eh.chlore : calculge : 19,6 % ; 
trouvee.: 18 # 6 %. 
Exemple 2 ; 




On dissout a chaud 16,2 parties de N-m£thyl-N-cyanom€thyl- 
p-aminoben2ald§hyde" et 9 parties du ^el quaternaire de 1 ' exemple 
1 daris de l*ithahol.. On ajpute Or,S partie de pyridine* et on porte 
30 au reflux pendant 1 heure* On dilue; par l r ac§tone et on essore 
"- le precipite. Le colorant teint les pates de bois blanchies en 
nuances -orahg^es, laissant les eaux. r^siduaires pratiquement 
incoldresr . \ . 

On . a form§ des. colorants par un mode op§ratoire analogue 
35 a partir des aldehydes identifies dans la premi&re colonne du 
. tableau ci^apr&s. 
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jaune rougeatre 



jaune rougeatre 



rouge 



bfuh orangg 



rouge 



brun orang§ 



rouge 
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20 



25 



.30 



Aldehyde . 


Nuance 


(0 2 H 5 ) 2 3I-Q-CHO 


rouge 


CH- . . 


• - 




rouge 


(C 2 H 5 ) 2 ff~^-CHO 


rouge bXeuatre 




orang§ 


(CH 5 ) 2 BE 4 C 2 ^ 
- CH 2 C 6*5 '■ 


or ang£ 




orange 




orange 



35 
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Aldehyde 


Nuance 




orange 


V 5 


orange 



Exemple 3 



V2 
C 6 H 5 -CH2 



°2 S 5 



On fait bouillir pendant 2 heures 9 parties du compos§ de 



fonoule 





2 CI 



et 12 parties de N-§thyl-N-benzyl-p-aminobenzaldghyde dans 21 
parties d'Sther monom§thylique de 1 1 §thylSne-glycol contenant 
0,5 partie de pipSridine. On vidange le colorant liquide qui 
colore le papier en nuances orangSes. 

Le sel quaternaire mis en oeuvre a 6t§ lui-merae pr§par§ 
comme d<§crit dans I'exemple 1 a partir du dichlorure de p-xylylfcne 
et de I'alpha-picoline. 

On a pr§par§ d'autres colorants 1 partir des aldehydes 
identifies dans le tableau ci-apris.Lorsqu^on se sert de ces 
produits de condensation pour colorer le papier , on obtient les 
nuances indiqu£es dans la deuxi&roe colonne du tableau. 
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Aldehyde 




Nuance 






:o 


. brun orang§ 

*.** 


to 




brun 




3 3 4 2.; 


-^-CHO 


orangee 


15 






■ - 


.' - 

20 


(cH 3 ) 2 aH 4 c 2 < 




orangee 




(C1.) 2 MH 4 C 2 < 




orangee 


25 




CHO: 


... 


,3Q 


, •; 




jaune 






. Jauiie 


35 . 










- "r 
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10 



. ^.Aldehyde 


Nuance 




1 rouge 


v 2 5 2 \=J 


rouge 








brun 







Exemple 4 



20 



623 >-f> CH=CE -Ck^ 



2 CI 



0 



On dissoiit dans l'ethanol 9 parties du sel. quaternaire 
repondant a la formule 



25 



30 



2 CI 



e 



et 16,2 parties de N-methyl-N-cyanomethyl-p-amlnobenzaldehyde et 
apres addition de 0,5 ml de pyridine, on fait bouillir 2 heures. 
Apres dilution a 1' acetone, essorage et sechage, on obtient 25 
35 parties du colbirant (fondant a 110-112°C, dec. ) , qui colore les 
pates de bois et la cellulose au sulfite blanchie en nuances 
orangees. Les eaux rSsiduaires sont a peine colorees. 
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10 



.lie composant 3fc. giroupes m£t:hyl&ne actif s a ete lui-meme 
obtenu par reaction dte quantit£s €quimol§culaires de dichlorure 
d*o-xylylene et d * alpha-picoline dans 1' ether monomithylique 
de 1' ethylene-glycol- II fond k 245 °C (dec.) ; rendement : 70 % ; 
teneur en chlore. : calcul€e : 19/6 % ; trouv§e : 19 %. 

Lorsqu'on part.de 1' aldehyde de l'exemple 1 ou de ceux de 
l'exemple 3, on obtient des colorants pour papiers- qui v possedent 
des proprietes analogues. 
Kxeiuple 5 - 



I] LP 



(CH 5 ) 2 a-^^H=CE®y . |e CH«CH- : ©-ff(CH 3 ) 2 1 Br 



0 



15 On fait bouillir au reflux pendant 1 heure 15 parties de 

p-dim§thylaininobenzaldehyde et 20,1 parties du sel quaternaire 
. r^pondant a la formule 



20 \^M}> ^4K m 2 Br 0 




dans 50 parties d * §thylglycol en catalysant par la pip§ridine. 
25 Aprls refrqidisseKient, pn : essore le pr§cipit£, on le lave au 

methanol et on le sfeche. 

.On obtient 20 parties d'un colorant qui teint le papie?: 

en nuahces orang^es. Le sel quaternaire mis en oeuvre a €t§ pr§- 

par€ de la manidre suivante : on fait bouillir au reflux pendant 
30 5 heures 34 parties d 'alpha-picoline et 43 parties de 1,.4-dibro- 

mobutane dans 10.0' parties d'gther monomethylique de l'^thylSne- 

glycol. Apres refroidisseraent r on diiue a 1'acStone et on essore. 

On obtient 64 parties d^une substance hydrosoluble fondant 5 

254-256°C. 

.35 On a pr§par§ H partir. des aldehydes identifies dans la 

premiere colonne du tableau, ci-apires d'autres colorants donnant 
' les nuances indiqu€es dans la deuxi&ne colorine du tableau. . 
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Alf^hyde 


Nuance 


5 


(C2H 5 ) 2 5-^-CE0 

t 


orahg§e 


10 




jaune 


I 5 




jaune 


20 


OCHj 

(c 2 h 5 ) 2 it-^-cho 


rouge orang§ 




_ C„ E e 
© |2 5 

(CE 3 ) 3 ir-c 2 H 4 -]r_^_CHO 


jaune 


25 


© J 2 5 
(CE,) 0 N-C H -S-^S-CEO 

N 3;2i \=/ 

CS 2 G 6 H 5 


j aune „ 


30 


(CS,) 2 IM5 2 H A -ir-^-CE0 
C 2 H 5. 


jaune 


35 




jaune 



2411219* 



10 



20 



On >qbtienfc des.. colorants poss§dant des propri§tes tech- 
niques analogues a 1 ? utilisation en partant des sels quaternaires 
ci-apx§s ~ 



2 3r 



Exemple 6 '. './* ^ . 



15 On fait bouillir au reflux pendant 5 mn 20 parties du 

compose S groupes ro&thyldne actifs rSpoiidant a la formule 



£t 15 parties, de p-dim€thylaminobenz?ild€hyde dans 50 parties . 
d'^thyl^he^g-lycol -cont^iiant un peii de pip£ridine«, Apres refroi-. 
. dissei&ent, oil essbreV-On obtient 20 parties d'un prpduit fondant 
25 . a 297-299°C et qui colore le papier dans la masse en nuances 
rougies en laissant des eaux residuaifes peu colorees. 

On. obtient des-cblorants analogues en partant des aldehy- 
des identifies dans la premiere colonne du tableau ci-aprds. 
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'•'Aldehyde 


Nuance 


5 




rouge 


10 


• 


bran-rouge 

- 




^ .CEO 


jaune 




H 




15 




■• - 






j aune rougettre 


20 








jrouge bleulitre 


25 
30 


V W£L j / 3 2 4- | \s/ 
. C 2 H 5 

_ C 2V 


orang€e 
oranglle 


35 


g -err Y XT ft XT TX—// VC—fTTTO 

C 2 S5 


* 

orang£e 






jaune 
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On obtient des cblorarits poss£dant des proprieties analo- 
gues lorsque, pour la quaternisation de la gamma-picoline , on 
utilise les composes ci^-apr^s : 

5 OH 5 -^)-SO^O.(CH 2 > 6 -OS0 2 -<^-CH 3 , Br-CCS^-Br, 
Br-CH 2 -^H - CH-CH^Br, Br-CS^^S^H^x 



10 



Exemple 7 . 

CgEg - * C-H 



* . 2 CI© 

H-C *. . 

COH 3 ) 2 2r-C 2 H 4 -H-^-CH=CH -^|-CH 2 

20. - • °2 H 5 

On fait bouxUxr. pendant 3 heures au reflux 7,8 parties 
du compose; de f ormiile - _ " . 



H 

et 11 parties de N-ethyl-N-beta-dimethylainino€thyl-p-aininobenzal- 
dehyde dans 50 parties d'ethanol contenant 1 ml de pyridine. 
30 On vidange le colorant liguide qui teint le papier en nuances 
. rouges. 

Exemple 8 — 

35 (C^^-^-CH^CE £V : ^ CH=ck-0-!r(C 2 B 5 ) 2 2 Br © 



20 



2411219 



On chauffe un court moment au reflux 20 , 7 parties de 
2-mSthoxy-4-di§thyiamino-benzaldShyde, 18,7 parties du sel qua- 
ternaire rgpondant a la formule 




et 40 parties d'Sthylglycol en pr§sence de 2 parties de pip€ri* 
dine. On refroidit et on purifie le colorant par trituration 
avec de V- acetone*. 

Rendement : 14 parties d'un colorant fondant 1 295°C (d£c) et 
qui donne sur papier une nuance rouge-bleuStre * 

On a pr€par£ des colorants analogues a partir des alde- 
hydes identifies dans la premiere colonne du tableau ci-apr$s 



Aldehyde 


Nuance 


CEO % 

K ... 


jaune 




jaune rougeatre 


EjCg-H-^-CE-O 

/ x ® ' - 
(CH 3 ) 2 N-H 4 C 2 

CHgCgHj 


orangee 


H-C^-S-^-CHO 
(CE 3 ) 2 H-C 2 H 4 . 


orangee 
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Exemple 9 - . 

(CH ) 2 IT H0-CH=CH -^IT-CH^-H^- CH=CH -^-H(CH,) 2 2 3x 8 

On fait bQuillir pendant- 1 heure- 15 parties de p-dime- 
thylaminobenz aldehyde et 18,7 parties du compose de formule 
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dans 40 parties d f Ethylene-glycol en presence de 2 parties de 
pipgridine. On essore, on. lave a I'alcool et on s§che. . Rendement : 
15 parties d r un colorant qui teint le papier en nuances rouge- 
15 bleuatre. 

On a obtenu des* resultats analogues avec les aldehydes 
gnumeres dans Tg. premiere colonne du tableau ci-apres : 



20 



25 



30, 



35. 



Aldehyde 


Nuance 


(c 2 H 5 ) 2 y-^-cHp 


rouge bleuatre 




rbuge 


(CH 3 ) 2 H-^-<!H0 


brun 


CHO 


- j^une rougeatre 


E 




• ■ CHO. ' • 


orang§e 
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10 



S 5 C 2" H \=y^ H0 
(C 2 H 5 ) 2 BH 4 C 2 

(CH 3 ) 2 |-C 2 H 4 

(ch 3 ) 2 it-c 2 h 4 



15 



orangee 



rouge jaunStre 



rouge 



Exemple 10 



20 ^c^s^^^-^^-^-^-^-^^cs^z-^sic^-) 



2 CI 



25 



. On fait bouillir au reflux pendant .3 heures 11 parties 
du sel quaternaire repondant &• la formule 

© © 



et 9 parties de p-dim§thylaminobenzaldehyde dans 50 parties 
30 d f §thanol contestant 1 partie de pip^ridine. On coule ensuite dans 
500 parties d 1 acetone et on essore. 

Rendement : 13 parties du colorant fondant 3 230-232°C- 

Ce composS colore la pate de bbis et la cellulose au 

sulfite blanchie en nuances rouges. Avec les deux matiSres, la 
35 mont€e du colorant est complete. 

Le sel quaternaire mis en oeuvre a 6t§ pr§par€ de la 

mani£re suivante : on chauffe lentement a 80-9-0 °C 126 parties de 

4,4 , -bis-chlor6m£thyl-biph£nyle et 93 parties de gainma^picoline 
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dans 200 parties d 1 ether moncm§thylique de I'gthyline-glycol. 
La .temperature monte rapidement, et il faut couper le" chauf f age. 
Lbrsque la reaction exothermique s'est calmee, on fait bouillir 
encore 2 heures au reflux , on refroidit et on dilue par 1.500 
parties d' acetone. Oil essore et on lave el I'acitone. Rendement : 
126 parties d'un compose fondant S 306-3 08 a C, 

On a pr£par§ d'autres colorants 3 partir des aldehydes 
identifies ci-apres s _ 
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Aldehyde 



Nuance 



15 



rouge 



brun- j aune 



20 



CHO 



S 



jaune 



25 



CHO 



I 



brun- j aune 



30 . A partir des aldehydes de .l'exemple 2, on peut preparer 

. ■ d'autres colorants "possedant une bonne substantivite en utili- 
sant les sels guaternaires ci-apr&s ; 



35 



CH 



3 ^-©-O-^-C^ 2 01 



e 



24 



2411219 



RE VEND I C A T I O H S 




1.-* Colorants raSthiniques rSpondant a la 
formule g§n§rale 



dans laquelle 

10 les symboles A repr€sentent des groupes aryle ou h§t§roaryle 
identiques ou diff brents, 
A 9 reprgsente un anion, 

R repr§sente 1'hydrogSne, un groupe mSthyle ou Sthyle, et 
X reprgsente un pont, les groupes m§thine Stant fix€s en 
15 position alpha ou gamma. . 

2.-> Colorants selon la revendication l r caract§rises 

en ce qu'ils rSpondent a la formule 
2Q A^-CHMBH— £X Q CH=CH " a1 Ia ' 

dans laquelle 

A 1 reprSsente un groupe aminoph§nyle disubstituS a 1 "azote, in- 
25 dolyle ou carbazolyle, portant en outre Sventuellement des 

substituants chloro, mSthoxy, fithoxy, m£thyle ou £thyle, 



,1 



repr§sente 



30 ^ CH 2>n- -HaC-X^" % -CHg-^^-CHg- 

-CH 2 -^ H >-CH a -, -CH 2 C-CH2- 
35 ^3 ' 
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n est tin nombre de 2 i 10 , et . 

A a . la signif ication indiquee dans la revendication 1 * 

: 3.*- Precede de preparation , des colorants selon la "reven- 
dication 1> ce proced£ se caract€risant en ce que 1' on condense 
5 des composes repondant \S la formule II 
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avec des aldehydes repondant a 1st fcrmule III 

A - CHO III 

15 ou des derives de ces aldehydes, par exemple des sels d'immonium. 

4.- Utilisation des composes selon la, revendication 1 
pour la teinture : du papier et des fibres ^ modification anioni- 
que. - 
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